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Menetelma optisen pinnan kuvioimiseksi varillisella heijastuksella - 
En monstringsmetod for en optisk yta med en kulort reflexion 

5 Keksinto liittyy erityisesti optisten pintojen ja/tai muiden rakenteiden visuaalisen 
ulkoasun muokkaamiseen. 

Tuotteen imagoon kuuluu tietty ilmiasu, jonka erityispiirteilla voidaan korostaa 
tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi korkean teknologian leimaa. Suunnittelemalla 
10 ulkoasu huolitellusti ja kayttamalla kilpailijoista erottuvia, riittavan hillittyja ja hy- 
van maun mukaisia erityisefekteja, jotka ostava yleiso mieltaa huipputuotteisiin 
liittyviksi, saavutetaan etua markkinoinnissa kilpailijoihin nahden. 

Optisten komponenttien valmistuksesta tunnetaan pinnoitusmenetelmia ja interfe- 
15 renssiin perustuvia tekniikoita, joilla linssin tai vastaavan optiseen valon taittami- 
seen tarkoitetun kappaleen pinnan efektiivista taitekerrointa muutetaan sovelluksen 
kannalta edullisemmaksi pinnoittamalla ko. kappaleen pinta pinnoiteaineella. Me- 
nettely voidaan suorittaa jopa useaan kertaan ja kerrokseen mahdollisimman katta- 
van vaikutuksen aikaansaamiseksi. Talloin esimerkiksi satunnaisia hairitsevia heijas- 
20 tuksia voidaan vahentaa optisilla pinnoitteilla. 

Kaukoputkien peilien heijastuspintojen hopeointi seka muu optinen pinnoitus, esi- 
merkiksi aluminointi tyhjiossa hoyiystamalla, ovat tunnettuja tekniikoita edullisen 
optisen pinnoitteen aikaansaamiseksi. 

25 

Pintojen mikroanalyyseihin liittyvien tekniikoiden avulla voidaan manipuloida mik- 
roskooppista pinnan rakennetta ja koostumusta esimerkiksi sputteroinneilla, jotka 
sinallaan ovat analytiikassa tunnettuja tekniikoita. Samoin ovat tunnettuja esimer- 
kiksi naytteiden paallystaminen metalli- tai hiilikalvolla johtavuuden parantamiseksi 
30 esimerkiksi elektronimikroskoopilla suoritettavaa analyysia varten. 

CVD- ja PVD prosessit (Chemical Vapor Deposition ja Physical Vapor Deposition) 
seka naiden sovelluskohtaiset johdannaiset ovat sinallaan tunnettuja menetelmia 
kalvomaisten pintojen kasvatuksessa, liittyen esimerkiksi puolijohteiden tai niiden 
35 mikrorakenteiden tuottamiseen. 

Keksinnon tavoitteena on aikaansaada tuotteelle taiteellinen ja miellyttava ulkonakd, 
johon kuuluu valaistuksessa havaittava tietty visuaalinen efekti. 
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Keksinnon tavoitteet saavutetaan kasittelemalla tuotteen optinen pinta tai sen osa 
piiuioitusmeneteimalla graafisten kuvioiden tuottamiseksi. 

Keksinnolle on tunnusomaista, etta keksinnon suoritusmuotojen mukainen kappale 
5 kasittaa kappaleen pinnan tietyssa ensimmaisessa kohdassa kalvomaisen optisen 
pinnoitteen, joka on jarjestetty tuottamaan tietty ensimmainen interferenssivaikutus 
tietylla nakyvan valon aallonpituudella. Lisaksi mainittu kappale kasittaa kappaleen 
pinnan tietyn toisen kohdan, joka on jarjestetty tuottamaan tietty toinen interferens- 
sivaikutus mainitulla nakyvan valon aallonpituudella, joka toinen interferenssivaiku- 
10 tus on erilainen kuin mainittu ensimmainen interferenssivaikutus. 

Keksinnolle on myos tunnusomaista, etta sen suoritusmuotojen mukainen menetel- 
ma oleellisesti kasittaa vaiheet ja/tai toiminnot valon interferenssi-ilmioita aiheutta- 
van kalvomaisen optisen pinnoitteen muodostamiseksi kappaleen pinnalle: Kappa- 
15 leen pinnan tiettyyn ensimmaiseen kohtaan muodostetaan kalvomainen optinen pin- 
noite, jolla on tietty ensimmainen interferenssivaikutus tietylla nakyvan valon . aal- 
lonpituudella ja kappaleen pinnan tiettyyn toiseen kohtaan tuotetaan tietty toinen 
interferenssivaikutus mainitulla nakyvan valon aallonpituudella, joka toinen interfe- 
renssivaikutus on erilainen kuin mainittu ensimmainen interferenssivaikutus. 

20 

Keksinnossa esitetaan uusi ja omaperainen menetelma kappaleen pinnoittamiseksi 
kalvomaisiUa kuvioilla, joiden rajapinnoista tapahtuvien valon heijastusten ja inter- 
ferenssien vaikutuksesta nahdaan tietty visuaalinen efekti. Oikealla pinnoitteen 
muotoilulla efekti voidaan saada sellaiseksi, etta kayttaja kokee sen miellyttavana ja 
25 taiteellisena. Efektille on ominaista, etta tietyssa valaistuksessa havaitaan kalvoilla 
rajatut pinnoitteiden kuviot taustaan nahden pienella kontrastilla erottuvina. Efektil- 
la on myos mainosarvoa korkean teknologian tuotteille. 

Keksinnon edullisia suoritusmuotoja voidaan periaatteessa soveltaa laajasti ottaen 
30 minka tahansa kappaleen pinnoituksessa tuottamaan tietty ulkonako tietyssa valais- 
tuksessa- Erityisesti optiset, nayttona tai sen osana kaytettavaksi tarkoitetut pinnat 
voidaan paallystaa keksinnossa esitetylla menetelmalla. Pinnoitettaviksi sopivat la- 
pinakyvat pinnat seka myos muut naytto- ja/tai viestinlaitteiden tietyt piimat, joilla 
ei varsinaisesti sinallaan ole nayton tai ikkiman kaltaista visuaalista ja/tai graafisen 
35 informaation valitystehtavaa. Keksinnon suoritusmuotojen mukaisille pinnoitteille 
on ominaista lahes taydellinen lapinakyvyys, mika tekee niista soveliaita nayttoso- 
velluksiin. 
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Seuraavassa selostetaan keksintoa yksityiskohtdsemmin viitaten esimerkkina esitet- 
tyihin edullisiin suoritusmuotoihin ja oheisiin kuvioihin, joissa 

kuvio 1 esittaa valon kulkua yksinkertaisessa ohuessa kalvossa, 

5 kuvio 2a esittaa kaaviota kappaleen eraasta pinnoitusmenetelmasta ohuilla kal- 
voilla, 

kuvio 2b esittaa kaaviota kappaleen eraasta toisesta pinnoitusmenetelmasta 
ohuilla kalvoilla, 

kuvio 3 esittaa periaatekuvaa ohuista kalvoista kappaleen pinnalla ja 

10 kuvio 4 esittaa hahmotelmaa visuaalisesta heijastusefektista matkaviestimen 
nayton suojalasin pinnalla 

Seuraavassa keksinnon ja sen edullisten suoritusmuotojen selostuksessa viitataan 
kuvioihin 1- 4, jotka ovat periaatekuvioita, eivatka siten niissa olevien objektien di- 
mensiot tai etaisyydet ole oikeissa mittasuhteissa keskenaan. 

15 

Kuviossa 1 on tarkasteltu valon kulkua ohuessa kalvossa destruktiivisen interfe- 
renssin kannalta fysikaalisena johdantona keksinnon suoritusmuotoihin. Pinnoite 
106, jonka taitekerroin on n 2 , erottaa toisistaan rajapinnoilla 108 ja 109 valiaineen 
100 ja kappaleen 107, joka kuvion 1 esimerkissa on lasia. Valiaineen 100, joka ku- 

20 vion 1 esimerkissa on ilmaa, taitekerroin on n! ja lasin n 3 . Kun monokromaattisen 
valon (aallonpituus X) sade 112 osuu kulmassa a ensimmaiseen rajapintaan 109 
mainittuun rajapintaan piirretyn normaalin 116 maarittelemassa kohdassa, valo hei- 
jastuu ja taittuu. Osa taittuneesta sateesta 114 taittuu uudestaan kohdatessaan toisen 
rajapinnan 108 mainittuun rajapintaan piirretyn normaalin 110 maarittelemassa 

25 kohdassa. Sade 113 taittuu ja jatkaa matkaa lasikappaleessa 107. Osa sateesta 114 
heijastuu pinnasta 108 ja jatkaa matkaansa sateen li5 suuntaan pinnoitteessa 106. 
Kun sade 115 kohtaa ensimmaisen rajapinnan 109 mainittuun ensimmaiseen rajapin- 
taan piirretyn normaalin 111 maarittelemassa kohdassa, taittuu suurin osa tahan 
pisteeseen tulevasta valonsateesta sateen 102 suuntaan. Heijastunut sade 101 (vaihe 

30 103) ja taittunut sade 102 (vaihe 104) interferoivat, mika voidaan havaita heijastuk- 
sen jalkeisten sateiden etenemissuunnassa. 

Tietylla pinnoitteen paksuudella t voidaan asettaa heijastuneen 101 ja taittuneen 102 
valonsateen valille tietty vaihe-ero, joka johtaa destruktiiviseen interferenssiin, ts. 
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interferenssivaikutus valoon on se, etta valonsateet kumoutuvat. Valonsateiden tie- 
tyn vaihe-eron kannalta oleellisia suureita ovat pinnoitteen paksuus t, jonka avulla 
voidaan asettaa taittuneen sateen 102 optinen matkaero vastaamaan esimerkiksi 
puolta aallonpituutta tai sen monikertaa, ja pinnoitteen taitekerroin n 2 . Kun rajapin- 
5 noista 108 ja 109 heijastuneiden ja/tai taittuneiden valonsateiden kulkeman matkan 
ero (sateiden 101 ja 102 reittien pituuksien erotus, kun sade 102 kulkee reitteja 114 
ja 115 pitkin) on tietyn aallonpituuden A, puolikkaan monikerta, tapahtuu vaimenta- 
va interferenssi. Kuviosta 1 nahdaan helposti, etta valonsateiden etenemissuuntien 
geometrian aalto-opillisella tarkastelulla voidaan paatya vaimenevan inter efer ens sin 
10 ehtoon matemaattisessa muodossa, jossa ilmaistuna pinnoitteen taitekerroin n, valon 
aallonpituus valiaineessa A, ja pinnoitteen paksuus t riippuvat toisistaan kaavan (1) 
osoittamalla tavalla, kun m on valon aallonpituuden monikertaa osoittava kokonais- 
luku: 

,5 ,.±.£=±2 (!) 

n 4 K J 



Tavanomaisen sisavalaistuksen valon tai paivanvalon synnyn perusteella on valossa 
aina lasna useita aallonpituuksia. Optisesti lapinakyvien aineiden rajapinnoille on 
ominaista pinnan muodostavasta aineparista riippuvat taitekertoimet, jotka lisaksi 

20 ovat erilaisia valon eri aallonpituuksille. Kun siis valo kohtaa riittavan ohuen kalvon 
rajapinnat, eri tavalla tapahtuva heijastoninen, taittuminen ja interferenssi eri aal- 
lonpituuksilla jakaa valkoisen valon varillisiin komponentteihin aallonpituuden mu- 
kaan. Taman vuoksi tietyn vahvuinen heijastuksen estopinnoite toimii vain tietylla 
aallonpituudella. Esimerkiksi tyypillinen heijastuksenestopiimoite MgF 2 100 nm:n 

25 paksuisena kerroksena estaa 550 nm:n aallonpituudella (vihrea) etenevaa valoa na- 
kymasta heijastuksessa mainitulla metalliyhdisteella kasitellysta pinnasta. 

Keksiimon eras edullinen suoritusmuoto on menetelma, jolla kalvomaiset pinnoite- 
kuviot tuotetaan pinnoitettavan kappaleen pinnalle (kuviot 2a ja 2b). Keksinnon 

30 suoritusmuodon mukaisia menetelmia on vahintaan kaksi, jotka on esitetty kuvioissa 
2a ja 2b. Molemmille keksinnon suoritusmuodon mukaisille menetelmille on yhteis- 
ta, etta pinnoitettavaa pintaa 201a, 201b varten valitaan piimoitemateriaali 202a, 
202b. Taman jalkeen kuvion 2a mukaan pinnoitetaan 203a kappaleen pinnoitetta- 
vaksi tarkoitettu pinta, minka jalkeen pinnoitteesta poistetaan 204a kuvioista ylitse 

35 jaavat kalvonosat. Taman jalkeen tarkistetaan 205a, 205b, onko syyta jatkaa pinnoi- 
tusta. Kim pinnoitekerroksia on riittavasti, siirrytaan seuraavaan vaiheeseen 206a 
pinnoitetun kappaleen kasittelyssa. Jos tarkistuksessa 205a, 205b havaitaan, etta 
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pinnoite ei ole viela valmis, toistetaan pinnoitusta vaiheesta 202a, 202b eteenpain 
kunnes pinnalla on riittavasti kuvioita ja/tai kerroksia, jolloin voidaan jatkaa seuraa- 
vaan pinnoitetun kappaleen kasittelyvaiheeseen 206a, 206b. 

5 Kuvion 2b esittama menetelma on oleellisesti samanlainen kuin kuvion 2a esittama 
menetelma. Kuvion 2b esittama menetelma eroaa kuitenkin pinnoitekuvioiden 
muotoilun 203b ja pinnoituksen 204b toteutusjarjestyksessa seka toteutustavassa. 
Pinnoituksessa 204b voidaan kayttaa sapluunaa, mika tarkoittaa sita, etta talloin kal- 
vomaisen pinnoitteen muodostuminen 204b ja sen muotoilu 203b tapahtuvat sap- 

10 luunan aukkojen maarittelemille kohdille kappaleen pinnalla. Talloin on pinnoite- 
alueiden muotoilu 203b tapahtunut tietyssa mielessa eimen itse piimoitusta 204b. 
Kuitenkin itse pinnalle syntyvat kuviot piimalla muotoutuvat 203a samanaikaisesti 
pinnoituksen 204b kanssa, kun kaytetaan sapluunaa. Sapluuna voi olla mekaaninen 
suoja, jossa on halutun muotoiset aukot pinnoitekuvioiden muodostamiseksi pinnoi- 

15 tettavan kappaleen pinnalle. Sapluunaksi tassa yhteydessa katsotaan myos muiden 
suoja-ainekerrosten, kuten esimerkiksi lakkojen tai vastaavien, kaytto pinnoitettavan 
kappaleen pinnalla, kun pinnoitettavan pinnan tiettyja kohtia estetaan altistumasta 
pinnoitusmenetelman vaikutuksille; oleellisesti mekaanisen sapluunan kayttoon rin- 
nastettavalla tavalla. 

20 

Ylimaaraisten kalvon osien poistaminen pinnoitteesta kuvioiden tuottamiseksi voi 
tapahtua monokromaattisen ja samalla koherentin sahkomagneettisen sateilyn avulla 
(erilaiset laser-sovellukset), elektronien ja/tai muun hiukkassateilyn avulla seka 
myos kemiallisesti, esimerkiksi etsaamalla. Lisaksi on alan ammattimiehelle selvaa, 
25 etta edella maiuittuja kuvioiden tuottamismuotoja voidaan soveltaa rinnakkain ja/tai 
sarjassa, kun halutaan tuottaa tietty efekti jonkin sovelluksen kannalta edullisimmal- 
la tavalla. Pinnoitealueita voi olla useita ja niilla voidaan toteuttaa kuvioita ja/tai 
graafisia merkkeja seka erilaisten merkkijarjestelmien merkkeja. 

30 Sopivia menetelmia, jotka ensisijaisesti tulevat kysymykseen halutun pinnoitteen ai- 
kaansaamiseksi, ovat CVD- ja PVD-prosessit (Chemical Vapor Deposition ja Physi- 
cal Vapor Deposition) seka erilaiset sputteroinnit. Pinnoitemateriaalin kohdentami- 
seksi pinnoitettavan kappaleen haluttuun kohtaan voidaan lisaksi kayttaa esimerkiksi 
sahko- ja/tai magneettikenttia, jotka vuorovaikuttavat kohdennettavan pinnoitema- 

35 teriaalin ja/tai mainitun kappaleen pinnan kanssa. 

Sopivan taitekertoimen omaavilla pinnoitteilla (esimerkiksi 302, 303, 304, 305, 306, 
307) voidaan muodostaa kuvioita, grafiikkaa ja/tai kirjoitusmerkkeja optiselle pin- 
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nalle, ts. pinnoitekuvioita (esimerkiksi 403 a, 403b, 404), esimerkiksi naytolle (kuvio 
4) ja/tai sen suojalasilevylle 402. Pinta voi olla lasia, muovia tai komposiittimateri- 
aalia. Kun pinnoitteiden paksuus vastaa tiettyja aallonpituuksia niiden vaimenevien 
interferenssiehtojen mukaan, pinnoitteet muodostavat alueita, joilta heijastuneesta 
5 valosta puuttuu tiettyja aallonpituuksia. Taman vuoksi ko. kappaleen pinnalta heijas- 
tunutta valoa havaitseva katsoja nakee pinnoitettujen alueiden erottuvan ymparistos- 
ta pienella kontrastilla ja varittyvan jaljelle jaaneiden aallonpituuksien maaraamalla 
tavalla, mille on ominaista puuttuvia aallonpituuksia vastaavien varien vastavarien 
korostuminen ja sekoittuminen muihin vareihin. Taitekertoimen avulla on mahdol- 
10 lista muuttaa pinnan heijastuskykya (reflektanssi) ja siten saataa ilmion voimakkuut- 
ta erottua taustasta. 

Kayttamalla useita pinnoitteita 302, 303, 304, 305, 306 kerroksina (kuvio 3), joilla 
on erilainen taitekerroin, voidaan vaimeneva interferenssi saada aikaan myos use- 

15 ammille aallonpituuksille. Esimerkiksi pinnoitteiden vahimmaisvahvuudet (kaava 1, 
m=0) nakyvan valon eri aallonpituuksien tapauksissa (aallonpituus 400-700 nm) 
ovat luokkaa 70 - 130 nm, kun kaytetaan MgF 2 :a pinnoiteaineena. Myos muita opti- 
sen aallonpituusalueen kannalta soveltuvia metalliyhdisteita voidaan kayttaa, jolloin 
kalvojen paksuudet ovat erilaisia halutusta efektista ja taitekertoimesta riippuvalla 

20 tavalla. Epametallisia aineita sisaltavien yhdisteiden joukosta soveltuvat pinnoituk- 
seen erityisesti kulutusta kestavat aineet, kuten esimerkiksi Si0 2 . 

Pinnoiteaineiden kerrosvahvuudet voidaan myos valita tietylla tavalla toisin, jolloin 
voidaan aikaansaada myos interferenssivaikutuksena vahvistava interferenssi. Tal- 

25 loin ehtona on, etta valonsateen kulkema matka pinnoitekerroksessa on aallonpituu- 
den kokonaislukumonikerta (vahvistavan interferenssin ehto). Lisaksi ammattimie- 
helle on selvaa, etta tietylle pinnoitekerrokselle yhdella aallonpituudella voimassa 
oleva vaimenevan interferenssin ehto voi samanaikaisesti olla vahvistavan interfe- 
renssin ehto jollakin toisella aallonpituudella. Talla seikalla on merkitysta pinnoit- 

30 teiden vahimmaisainevahvuiiksia suuremmilla pinnoitekerrosten vahvuuksilla, jol- 
loin tata voi kayttaa hyvaksi efektiin liittyvien varien savytyksessa. Talloin voidaan 
kayttaa jopa huomattavasti nakyvan valon vaimenevan interferenssiehdon tayttavia 
pinnoitteen kerrosvahvuuksia suurempia pinnoitevahvuuksia. Menetelman kannalta 
kayttokelpoiset pinnoitteiden ainevahvuudet ovat talloin 0,03 ^im - 30 fim. 

35 

Lisaksi on mahdollista tehda pinnoitekerroksia, joissa ensimmaisessa kerroksessa 
ensimmaiselle aallonpituudelle on voimassa vaimentavan interferenssin ehto ja toi- 
sessa kerroksessa ensimmaiselle aallonpituudelle vahvistavan interferenssin ehto. 
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Vastaavasti on mahdollista tehda pinnoitekerroksia, joissa toisessa kerroksessa toi- 
selle aallonpituudelle on voimassa vaimentavan interferenssin ehto ja ensimmaisessa 
kerroksessa toiselle aallonpituudelle vahvistavan interferenssin ehto. Interferenssi- 
vaikutus voi siis olla erilainen saman kappaleen eri pinnoitekerroksissa, mukaan lu- 
5 kien aariesimerkkina interferenssivaikutuksesta tapaus, jossa interferenssi-ilmiota ei 
havaita ollenkaan, kuten valonsateen heijastuessa taysin pinnoittamattomalta pinnal- 
ta. 

Pinnoitekerroksen ainevahvuutta muuttamalla asteittain 307 on mahdollista tuottaa 
10 lisapiirteita efektiin. Lisaksi pinnoitteiden valiset raj at voivat olla porrasmaisia kuten 
esimerkiksi pinnoitteiden 302 ja 304 valilla tai liukuvia kuten pinnoitteen 305 ja 306 
valilla. Lisaksi on mahdollista soveltaa efektissa myos hologrammeja. Talloin pin- 
noitekerroksien vahvuudet ja materiaalit taytyy valita sellaisella tavalla, etta kuvi- 
ointien yhteisvaikutuksen tuloksena syntyy hologrammille ominainen kolmiulottei- 
15 sen tilan vaikutelma. 

Kuviossa 4 on esitetty esimerkkina yksinkertainen hahmotelma matkaviestimen 40 1 
nayton suojalasin 402 paalla nakyvasta keksinnon suoritusmuodon mukaisesta hei- 
jastukseen perustuvasta kuvioinnista. Tama muodostuu esimerkissa lansimaisista 
20 kirjaimista 403a, 403b ja 404, mutta kuviot voivat myos olla minka tahansa muun 
merkkijarjestelman merkkeja, graafisia symboleja, kuvia tai kuvioita. 

Edella on kuvattu keksinnon suoritusmuotbja matkaviestimien ja/tai nayttojen seka 
niiden osien pinnoituksen kannalta. Koska niiden valmistus poikkeaa oleellisesti 
25 esimerkiksi auton peltien ja muiden osien, postimerkkien tai vaatteiden valmistuk- 
sesta, on keksinnon edullistenkin suoritusmuotojen sovellettavuus niissa liiketalou- 
dellisesti vahintaan kyseenalaista verrattuna muihin pinnoitteisiin. 
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Patenttivaatimukset 

1. Menetelma valon interferenssi-ilmioita aiheuttavan kalvomaisen optisen pin- 
noitteen muodostamiseksi kappaleen pinnalle, tunnettu siita, etta 

- kappaleen pinnan tiettyyn ensimmaiseen kohtaan muodostetaan kalvomainen opti- 
5 nen pinnoite, jolla on tietty ensimmainen interferenssivaikutus tietylla nakyvan va- 
lon aallonpituudella 

- mainitun pinnan tiettyyn toiseen kohtaan tuotetaan tietty toinen interferenssivaiku- 
tus mainitulla nakyvan valon aallonpituudella, joka toinen interferenssivaikutus on 
erilainen kuin mainittu ensimmainen interferenssivaikutus . 

10 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta kappaleen 
pinnan toiseen kohtaan muodostetaan pinnoittamaton alue, jonka interferenssivaiku- 
tus on nakyvan valon heijastuminen pinnoittamattomalta pinnalta. 

15 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta kappaleen 
pinnan toiseen kohtaan muodostetaan kalvomainen optinen pinnoite, jolla on tietty 
toinen interferenssivaikutus tietylla nakyvan valon aallonpituudella 

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitteiden 
20 valmistamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnalle kaytetaan oleellisesti CVD 

(Chemical Vapor Deposition ) -prosessia. 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitteiden 
valmistamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnalle kaytetaan oleellisesti PVD 

25 (Physical Vapor Deposition) -prosessia. 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitteiden 
valmistamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnalle kaytetaan sputterointia. 

30 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitetta sa- 
vytetaan variaineella tietyn savyn aikaansaamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnal- 
le. 

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitteen 
35 kohdistamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnalle muodostetaan eri tavoin sahkoi- 
sesti varattuja alueita. 
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9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta pinnoitteen 
kohdistamiseksi pinnoitettavan kappaleen pinnalle muodostetaan magneettisilta 
ominaisuuksiltaan erilaisia alueita. 

5 10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta tietyn pinnoi- 
tekuvion valmistamiseksi piimoitetun kappaleen pinnalle poistetaan pinnoitetta ioni- 
suihkulla. 

11. Kalvomaisella optisella pinnoitteella pinnoitettu kappale, tunnettu siita, etta se 
10 kasittaa 

- kappaleen pinnan tietyssa ensimmaisessa kohdassa kalvomaisen optisen pinnoit- 
teen, joka on jarjestetty tuottamaan tietty ensimmainen interferenssivaikutus tietylla 
nakyvan valon aallonpituudella 

- kappaleen pinnan tietyn toisen kohdan, joka on jarjestetty tuottamaan tietty toinen 
15 interferenssivaikutus mainitulla nakyvan valon aallonpituudella, joka toinen interfe- 
renssivaikutus on erilainen kuin mainittu ensimmainen interferenssivaikutus. 

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta kappaleen pin- 
nan toinen kohta on pinnoittamaton, jolloin sen interferenssivaikutus on nakyvan 

20 valon heijastuminen pinnoittamattomalta pinnalta. 

13. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se kasittaa kap- 
paleen pinnan toisessa kodassa kalvomaisen optisen pinnoitteen, jolla on tietty toi- 
nen interferenssivaikutus tietylla nakyvan valon aallonpituudella 

25 

14. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se kasittaa ai- 
nakin yhdessa kohdassa vahintaan kaksi pinnoitekerrosta. 

15. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se on naytto tai 
30 sen osa. 

16. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se on matka- 
viestin tai sen osa. 

35 17. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta pinnoitteet ovat 
metallien yhdisteita, esimerkiksi MgF 2 . 
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18. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta pinnoitteet ovat 
epametalliyhdisteita, esimerkiksi Si0 2 . 

19. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se kasittaa pin- 
5 noitekerroksia hologrammin tuottamiseksi. 

20. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se kasittaa pin- 
noitealueita kirjoitusmerkkien tuottamiseksi. 

10 21. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta se kasittaa pin- 
noitealueita graafisten symbolien tuottamiseksi. 



22. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kappale, tunnettu siita, etta pinnoitteiden 
ainevahvuudet ovat alueella 0,03 |tim -30 jim. 

15 




X3 

(57) Tiivistelma 

Keksinnossa esitetaan menetelma kappaleen pinnoittami- 
seksi kalvoilla muodostettavilla kuvioilla, joiden rajapin- 
noista tapahtuvien valon heijastusten ja interferenssien seu- 
rauksena nahdaan kalvoilla rajatut kuviot pienella kontras- 
tilla taustaan nahden ja varittyneina. Keksinnon edullisia 
suoritusmuotoja voidaan soveltaa esimerkiksi nayton ja/tai 
sellaisen osan tai laajasti ottaen minka tahansa matkavies- 
timen osan pinnoituksessa tuottamaan tietty ulkonako sopi- 
vassa valaistuksessa. 



Kuvio 4 
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